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L'invention concerne un nouveau procede pour rendre un tissu elastique, ainsi 
qu'une machine de mise en ceuvre du procede. 

Plus particulierement la demanderesse a trouve une solution a un probleme 
non encore resolu consistant a donner un caractere d'elasticite a un tissu elabore 
avec des fibres non elastiques. 

Cette solution consiste en un procede de traitement chimique d'un tissu par 
impregnation de soude, caracterise en ce qu'il consiste a appliquer sur un tissu 
prealablement blanchi et dont la trame est constitute de fibres artificielles : 

- une impregnation J la soude en laissant .le tissu libre pendant un 
temps necessaire au gonflement de la fibre constituant la trame du 
tissu, 

- au moins une relaxation sans tension par passage a I'air pendant 
laquelle la trame se retracte et prend sa forme de ressort, 

- au moins un ringage, 

15 r au moins un lavage, i. 

- au moins un exprimage. ■«?'"•• 

Plus particulierement, le temps de contact alcalinde 14 a 20° Baume estd'au 
moins 3 minutes. 

Selon un. variante de mise . en ceuvre, il comporte au moins un premier 
exprimage a au moins 70 % du produit suivi d'un premier passage de relaxation a 
I'air d'au moins 1 minute. 

Preferentiellement, on utilise un tissu dont la trame est constitute de'fibre 
artificielle a base cellulosique et un tissu dont la construction permet a la trame de 
gonfler de 30 % environ. 

Une machine de mise en ceuvre comprend principalement et successivement : 
» un poste d'impregnation, 

• au moins un premier poste d'exprimage, 
«> au moins un premier poste de relaxation, 

• un rouleau de detour, 

• eventuellement un deuxieme poste d'exprimage, 
o eventuellement un deuxieme poste de relaxation, 
«• un poste de ringage, 

• un poste ou deux postes de lavage, 
<» un poste d'exprimage final, 

35 • un poste d'enroulage, 
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© des moyens de reglage de !a Vitesse de deroulement du tissu 
aptes a gerer la duree d'impregnation par ta soude et la dur6e de 
relaxation a I'air. 

Le tissu obtenu est un tissu 6lastique a base de celluloses dont la trame est - 
5 constitute de fibres artificielles non naturellement elastiques avant application du 
proced§ et presentant des propriety d'£lasticite qui lui sont conferees par le 
procede. 

On comprendra mieux I'invention a I'aide de la description ci-apr£s faite en 
reference a la figure unique annexee qui schematise le procede selon Tinvention. 
10 On applique d'abord sur un tissu prealablement blanchi (1) une impregnation (I) 

a la soude dans un bain (2), en laissant le tissu libre (sans tension trame) de 
maniere £ laisser gonfler la trame par impregnation. 

On regie la Vitesse de defilement du tissu de maniere a avoir une duree 
d'impregnation predeterminee et suffisante pour un gonflement maximal de la 
15 trame, tout en restart en dessous du seuil de blocage de la fibre. 

Apres sa sortie du bain (2) de soude, le tissu subit un exprimage partiel (II) 
dans un dispositif classique type foulard (3). Preferentiellement on exprime a au 
moins 70 %. 

Ensuite, le tissu subit une relaxation III ; pour ce faire, il est conduit dans un 
20 poste (4) de relaxation a rouleaux, dans lequel la longueur du parcours a Pair libre 
en zigzag entre les rouleaux de detour est predeterminee et suffisante pour que la 
trame du tissu prenne sa forme et son retrait sous I'effet de Taction de la soude. 

Apres passage (IV) dans un bac a rouleau de detour (5) vide ou avec de la 
soude selon les caracteristiques du tissu (matiere, armure, poids), le tissu subit un 
25 deuxieme exprimage (V) suivi d'une deuxieme relaxation (VI) sans tension qui 
parfait le retrait du tissu et son « effet ressort ». 

Le tissu subit au moins un rin$age a froid (VII), puis au moins un lavage ou 
deux lavages (VIII, IX) dans des bacs.d'eau a debordement (9,10). 

Le tissu traverse ces postes de relaxation (4) et (7) sans tension et pendant un 
30 temps suffisant pour permettre le retrait de la trame et predetermine en fonction des 
caracteristiques de la fibre et du tissu. 

En sortie, le tissu a acquis en memoire un effet « ressort » ou effet elastique. 
Aprds exprimage final (X) il est enroule (XI) et peut ensuite subir les 
traitements : lavage & chaud et/ou neutralisation de la soude en bain acide et 
35 finitions habituelles tels que teinture, sechage, apprets, sechage tumbler pour 
relacher les tensions, etc... 
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A titre d'exemple preferentiel mais non limitatif on donne les caracteristiques ci- 
apres. 

Tissu traite : 

- chatne lin, trame Tencel ®, 
5 - armure carree, 

- tissu de construction assez lache permettant a la trame de gonfier de 30% 
environ, 

. Impregnation : 

- bain, de soude de 14 a 20° Baume, 
10 - duree : de 3 a 4 minutes 

1 W exprimage : au moins 70 %. 

1 6re relaxation a I'air 

2 6me exprimage : au moins 70 % 

2 6me relaxation a I'air . 
15 Rincages et lavages : duree, composition : eau froide, 10 m par minute environ 

Exprimage final : au moins 80 % . % 

Neutralisation de la soude et lavage eau chaude. 
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Des tests sur le tissu obtenu ont montre une elasticite de I'ordre de.20 % avec 
une bonne tenue a I'usage puisqu'elle se bonifie avec le nombre de lavages ^chez 
I'usager. . . ' • 

Le precede de I'invention s'applique plus gen§ralement a tous les tissus dont la 
trame est constitute de fibres artificielles notamment les celluloses a base 
cellulosique, comme par exemple le TENCEL ® ou le LYOCELL ®. 
25 La chaTne peut etre constitute de fibres naturelles ou artificielles. 

L'invention s'applique egalement a une machine specialement concue pour 
. mettre en oeuvre le procede. 

Cette machine comprend principalement et successivement : 

- un poste d'impregnation, 

30 - a " moins un premier poste d'exprimage (3), 

- au moins un premier poste de relaxation (4), 

- un bac a utilisation a vide ou en ajout (5). dont le rouleau de detour est 
utilise pour eviter les pfis en entree du poste suivant, 

- un deuxieme poste d'exprimage (6), 
35 - un deuxieme poste de relaxation (7), 

- un poste de rincage (8), 
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- un poste ou deux postes de lavage (9) (10), 

- un poste d'exprimage final (1 1), 

- un poste d'enroulage (12). 

Elle comporte egalement des moyens de reglage de la Vitesse de deroulement 
que Ton regie en fonction des durees necessaires a I'impregnation et aux 
relaxations. La machine comporte egalement tous les moyens d'asservissements 
necessaires a son fonctionnement et a la portee de I'homme du metier. 
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REVINDICATIONS 
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Precede de traitement chimique d'un tissu par impregnation de soude, 
caracterise en ce qu'il consiste a appliquer sur un tissu prealablement 
blanchi et dont la trame est constitute de fibres artificielles : 

- une impregnation (I) a la soude en laissant le tissu libre pendant un 
temps necessaire au gonflement de la fibre constituant la trame du 
tissu, 

- au moins une relaxation sans tension par passage a I'air pendant 
laquelle la trame se retracte et prend sa forme de ressort, 

- au moins un rincage, 

- au moins un lavage, 

- au moins un exprimage. 

2. Precede selon Tune des revendications precedentes caracterise en ce 
15 Que on utilise de la soude de 14 a 20° Baume. 

3. Procede selon Tune des revendications 1 a 2 caracterise en ce que le 
temps de contact alcalin de 14 a 20° Baume est d'au moins 3 minutes. 

4. Procede selon I'une des revendications 1 a 3, caracterise en ce qu'il 
comporte au moins un premier exprimage a au moins 70 % du produit 
suivi d'un premier passage de relaxation a I'air d'au moins 1 minute. 
Procede selon I'une des revendications 1 a 4, caracterise en ce qu'on 
utilise un tissu dont la trame est constitute de fibre artificielle a base 
cellulosique. 

Procede selon I'une des revendications 1 a 5, caracterise en ce que on 
utilise un tissu dont la construction permet a la trame de gonfler de 30 % 
environ. 

Procede selon la revendication 6, caracterise en ce que on utilise un 
tissu a armure carree 

Machine pour traiter chimiquement un tissu du type comportant un poste 
d'impregnation avec un bac (1) contenant de la soude, caracterise en ce 
que : 

- elle est concue pour la mise en ceuvre du procede selon les 
revendications 1 a 7, 

- elle comprend principalement et successivement : 
35 o un poste d'impregnation, 

° au moins un premier poste d'exprimage (3), 
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o au moins un premier poste de relaxation (4), 
© un rouleau de detour (5), 

o eventueltement un deuxieme poste d'exprimage (6), 
© feventuellement un deuxieme poste de relaxation (7), 

• un poste de ringage (8), 

• un poste ou deux postes de lavage (9) (10), 
o un poste d'exprimage final (11), 

• un poste d'enroulage, 

• des moyens de reglage de la Vitesse de deroulement du tissu 
aptes a g6rer la duree d'impregnation par la soude et la dur§e de 
relaxation a I'air. 

Tissu Slastique a base de celluloses dont la trame est constitute de 
fibres artificielles non naturellement elastiques avant application du 
procede, caracterisS en ce qu'il est obtenu par un procede selon les 
revendications 1 a 7 et en ce qu'il presente des proprietes d'elasticite 
qui lui sont conferees par le procede. 
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